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Twistverpackunq 
Tprhnische s Gebiet 

Die Erfindung betrifft ein Verpackungsmaterial fiir Twistver- 
packungen sowie eine aus diesem Verpackungsmaterial bestehende 
Twistverpackung . 

Stand Hpr Technik 

Eine bekannte Art des Verschlusses von Volleinschlagen fur 
Verpackungszwecke, insbesondere von kleinen Verpackungsgiitern 
„ie Bonbons, ist das Eindrehen Oder Twisten. 



Dabei wird das Verpackungsgut im verpackungsmaterial eingeschla- 
gen und anschlieflend ein- oder beidseitig durch seitliches Dre- 
hen (Twisten) des Verpackungsmaterials verschlossen . Bei diesen 

20 Twistverpackungen ist es jedoch notwendig, dafi das Verpackungs- 
material einerseits drehbar, also twistbar ist und andererseits 
seine eingedrehte Form beibehalt. Nur so ist es gewahrleistet , 
daB das Verpackungsgut bei Transport und Lagerung nicht durch 
selbsttatiges Aufdrehen der Folie aus der Verpackung herausge- 

25 lost wird. 

Dieses Twistverhalten wird entweder durch hohe Oberf lachenrei- 
■ bung, z.B. bei Polypropylen (FP) und/oder durch Aufbrechen der 
inneren Materialstruktur wie z.B. bei Cellophan bewirkt. 



Andererseits benotigt man gut gleitende Oberflachen mit geringer 
Reibung fiir die Maschinengangigkeit des Verpackungsmaterials, 
beispielsweise beim Herstellungsprozeli . Bekannte PP-Materialien 
haben deswegen oft eine gleitfahige Oberlackierung , welche fiir 
35 die Twistung im Twistbereich ausgespart ist. 

narstsl luna H P r Erfindung 

Aufgabe der Erfindung ist es daher, ein Verpackungsmaterial mit 
40 zufriedenstellendem Twistverhalten bei gleichzeitig guter Ma- 
schinengangigkeit bereitzustellen. 
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Erfindungsgema* wird ein durch Coextrusion hergestelltes mehr- 
schichtiges Verpackungsmaterial fiir Twistverpackungen vorge- 
schlagen, welches aus zumindestens einer Schicht A, welche aus 
einem Polypropylen-hMltigen Kunststoff gebildet wird und 
zumindestens einer Schicht B/ welche ein Styrol/Styrol-Butadien- 
Copolymer-Blend enthalt, besteht. 

Vorzugsweise grenzen an die Schicht B beidseitig die Schichten A 
an. 

Das erfindungsgemaBe Verpackungsmaterial weist ferner die Vor- 
teile auf, da B die Schicht A ein siegelf ahiges Pclypropylen- 
copol^er enthalt und die Schicht B 15 - 25 Gsw.% an sty J und 
75 - 85 Ge„.« an Styrol-Butadien-Copolymer bezogen auf 10 0 Ge„.% 
des Gesamtgewichtes der schicht B aufweist. 

Die Erfindung betrifft ferner eine Twistverpackung fur stuckige 
packungsmaterial herstellbar 1st. 

Ein Weq air ».. s fa r ma ^ Prflnrlimg 

Es werden beispielsweise an die Schicht B beidseitig durch Coex- 
trusron dre Schichten A angebracht, sodaB ein Mehrscbichtverbund 
mit dem Aufbau A-B-A entsteht. ntverbund 

Die Schichtdicken werden aus folgenden prozentuellen Bereichen 

ausgewahlt, wobei dpr^n ? „ mm „ • ., " en 
di.L k Jewexls 100% der Gesamtschicht- 

dicke ergeben muB. 11 

A: 15 - 35 % 
B: 30 - 60 % 
A: 15 - 35 % 

Die Materialien der Schicht A sind Polypropylen ( PP > -haltia. 
Kunststoffe bzw. Blends. ■ ' haltl 9 e 
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Das PP kann sowohl ein Homo-Polymer als auch ein Copolymer sein 
oder auch eine Mischung (Blend) daraus . Ein Copolymer bietet zu- 
satzlich den Vorteil der Siegelbarkeit gegen sich selbst, gegen 
ein PP-Homo-Polymer oder PP-Blends . 

Die schichtzusammensetzung gemaJi A kann durch Zusatz von Additi- 
ven modifiziert werden. 

Die Schicht B besteht aus einem styrol/Styrol-Butadien-Copolymer 
Blend wobei sich als Styrol-Komponente das sogenannte "General 
Purpose Polystyrene" ( Crystal-Styrene ) eignet. Besonders bevor- 
zugt ist Polystyrol mit einem Molekulargewicht von grofier 
200.000 und einer Molekular-Gewichtsverteilung von 2 - 3 . 

Als Styrol-Butadien-Copolymere eignen sich Styrol-Butadien- 
Styrol-(SBS) und styrol-Butadien-Rubber (SBR)-Typen mit 10 - 90 
Gew.% Styrol-Anteil bzw. 10 - 90 Gew.% Butadien-Anteil bezogen 
auf das gesamte Copolymergewicht . Sehr gute Ergebnise lassen 
sich mit einem Butadien-Anteil von 10 bis 36 Gew.% erzielen. 



Besonders bevorzugt ist ein Blend aus 15 - 25 Gew.% hochmoleku- 
larem Styrol und einem styrol-Butadien-Copolymer-Anteil von 75 - 
25 ° 85 Gew.%. 

Es sind auch mehrschichtige Kombinationen z.B. A-B-A-B-A tech- 
nisch moglich, in welchen die schichtdickenverteilung wie folgt 
ist : 

30 

A: 13 - 23 % 
B: 15 - 30 % 
A: 14 - 24 % 
B: 15 - 30 % 
35 A: 13 - 23% 

Die Summe der Einzellagen mufi jeweils 100% der Gesamtschicht- 
dicke ergeben. Diese Mehrschichtverbunde weisen zwar eine hohe 
Steifigkeit auf, sind jedoch schwieriger herstellbar. 

40 
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Zur Verbesserung der Haftung der Schichten zueinander konnen 
Haftvermittler wie z.B. EVA, EAA, etc. in geringer Dicke 
eingesetzt werden. 

Wesentlich bei der Herstellung des erf indungsgemaBen mehrschich- 
tigen Verpackungsmaterials ist, daB die auBerste Materiallage 
durch die PP-haitige Schicht A ausgebildet ist. Dadurch sind die 
Wasser- und Fettbestandigkeit sowie die dekorative Ausgestaltung 
durch Bedrucken oder Metallisieren des erf indungsgemaBen Verpak- 
kungsmaterials gegeben. 

Zur Uberprufung der Eigenschaf ten des erf indungsgemaBen Ver- 
packungsmaterials beim Einwickeln von Bonbons wurden mit einer 
Bonboneinwickelmaschine, wie sie in "Verpacken mit Kunststof- 
fen", Seite 231/232 (Giinther Kuhne, Carl Hanser Verlag Miinchen 
1974) beschrieben wird, 5000 Bonbons einzeln durch Dreheinschlag 
(Twisten) verpackt. Die verdrillten Folienabschnitte zeigten ein 
gutes Twistverhalten, welches durch die Schicht B bewirkt wird 
sodaB sich die Verpackung durch eigenstandiges Aufdrehen entge- 
gen der Verdrillungsrichtung nicht von selbst offnete. Anderer- 
seits lieB sich die Verpackung leicht offnen, um den verpackten 
inhalt zu entnehmen, was auf die geringe Oberf lachenreibung der 
Schicht A zuruckzufiihren ist. Ferner gewahrleistet die Schicht A 
die zufr ^denstellende Verarbeitbarkei t bei der Herstellung der 
Twis tverpackung . 
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Patentanspriiche : 

5 i Durch Coextrusion hergestelltes , mehrschichtiges Verpak- 
kungsmaterial fiir Twistverpackungen bestehend aus zumin- 
destens einer Schicht A, welche aus einem Polypropylen- 
haltigen Kunststoff gebildet wird und zumindestens einer 
Schicht B, welche ein Styrol/Styrol-Butadien-Copolymer- 

10 Blend enthalt. 

2. verpackungsmaterial nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB an die Schicht B beidseitig die Schichten A an- 
grenzen . 

3. verpackungsmaterial nach Anspruch 1 Oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daii die Schicht A ein siegelf ahiges Polypropylen- 
Copolymer enthalt. 

4. verpackungsmaterial nach einem der Anspriiche 1 bis 3, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Schicht B 15 - 25 Gew.% an 
Styrol und" 75 - 85 Gew.% an Styrol-Butadien-Copolymer 
bezogen auf 100 Gew.% des Gesamtgewichtes der Schicht B 
aufweist . 

5. Twistverpackung fiir stuckige Verpackungsgiiter wie Bonbons, 
dadurch gekennzeichnet, dali sie aus einem Verpackungsmate- 
rial gemaft einem der Anspruche 1 - 4 herstellbar ist. 



30 



BNSDOCID: <WO_ 



.9822281 A 1 J _> 



INTERNATIONAL SEARCH REPORT 



Inte onal Application No 

PCT/AT 97/00248 



T Dr LA f SIFIC £T!°N 0F SUBJECT MATTER 

IPC 6 B32B27/08 B65D75/10 



According to International Palent Clas s.lication(IPC) or to bo.h national iass,(,ca.,on a J IPC 
B. FIELDS SEARCHED 



M.n.mum documejatton searched (classification system followed byc.assilica.ion symbols, 



Documentation searched other lhan mmimumdocumenlation to the e x ,en, th a, such documents are mcluded in the lields searched ' 



Electronic data base consulted during the international search (name ol 



data base and. where practical, search terms used) 



C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT 



Category 



Citation ol document, with indication, where appropriate, ot the 



relevant passages 



Relevant to claim No 



DATABASE WPI 

Section Ch, Week 7614 

Derwent Publications Ltd., London GB- 

Class A18, AN 76-25055X 

XP002052914 

& JP 51 019 079 A (SUMITOMO BAKELITE CO) 
16 February 1976 
see abstract 

DE 74 41 421 U (EBERT KG) 10 April 1975 
see claims 1,2; figure 3 

DE 91 11 671 U (EBERT FOLIEN AG) 14 
November 1991 

see page 8. paragraph 2; claims 

-/- 



[ X 1 Further documents are listed in the coniinuation ol box C 



1,5 
1,5 



' Special categories ol citea documents : 



X Patent family members are listed in annex. 



"A" document defining the general state of the art which is not 
considered to be of particular relevance 

E ^iing'Q^te^ 8 ^ ^ published on or atter the '"ternahonal 

V d S C ^ 9nt W * h '5 h may ,hrow doubts on Parity clarrn(s) or 
which .s cited to establish the publication date of another 
citation or other special reason (as specified) 

"O" document referring to an oral disclosure, use. exhibition or 
oiner means 

P ' d £?«r m tho! P" bl,shed P r,or »o the international filing date but 
later than the priority date claimed 



Date of the actual completion of theinternanonal search 

22 January 1998 



laler document published after the international filino date 
or priority date and not in conflict with the application but 
cited to understand the principle or theory underlyina the 
invention y y 

"X" document of particular relevance: the claimed invention 
cannot be considered novel or cannot be considered to 
involve an inventive step when the document is taken alone 

"Y" document of particular relevance; the claimed invention 

cannot be considered to involve an inventive step whpn tho 
document is combined with one or more other such docu- " 
merits, such combination being obvious to a person skilled 
in ine art. 

"&* document member of the same patent family 



Name and mailing address ol the ISA 



European Patent Office, P.B. 581 8 Patentlaan 2 
NL - 2280 HV Rijswijk 
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl 
Fax: (+31-70) 340-3016 



Date of mailing of the international search report 



09/02/1998 



Authorized officer 



De Jonge, S 



Form PCT7ISA/210 (second sheel) (July 1992) 



3NSDOCID: <WO 9822281 A1 J..> 



page 1 of 2 



INTERNATIONAL SEARCH REPORT 



Inte onal Application No 

PCT/AT 97/00248 



C.(Continua 
Category : 


Citation ot document, with indication.where appropriate, of the relevant passages 




A 


GB 993 981 A (WILLIAM ROBERT BROWN) 2 June 
1965 

see claim 1; figures 


1,5 


A 


DE 36 11 341 A (HOECHST AG) 8 October 1987 
see cl aims ; example 2 


1,5 


A 


EP 0 627 305 A (HOECHST AG) 7 December 
1994 

see claims 1,7,9,12 


1,5 



1 



Form PCT7ISA/2 1 0 (continuation ot second sheet) (July 1 99?.) 

page 2 of 2 

BNSDOCID. < WO 9B22281A1_I_> 



INTERNATIONAL SEARCH REPORT 



.nformation on patent family members 



Patent document 
cited in search report 



DE 7441421 U 



DE 9111671 U 
GB 993981 A 



DE 3611341 A 



Inte onal Application No 

PCT/AT 97/00248 



Publication 
date 



Patent family 
member(s) 



10-04-75 



Publication 
date 



NONE 



14-11-91 



NONE 
NONE 



08-10-87 



AU 593630 B 

All 7109487 A 

DE 3780207 A 

EP 0244614 A 

JP 2557874 B 
JP 62271856 A 

US 4842187 A 

ZA 8702297 A 



15-02-90 
08-10-87 
13-08-92 
11-11-87 
27-11-96 

26- 11-87 

27- 06-89 
22-09-87 



EP 0627305 A 



07-12-94 



DE 4318031 A 

CA 2124273 A 

US 5560948 A 

ZA 9403734 A 



01-12-94 
30-11-94 

01- 10-96 

02- 02-95 



form PCT.'JSA/210 {paient larndy annex) (July 1992) 



NSDOCID: <WO 



_&822261A1 J_>' 



INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 



Inte onales Aktenzeichen 

PCT/AT 97/00248 



A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES 

IPK 6 B32B27/08 B65D75/10 



Nach der im«matlonal«n Patentklassilikation (IPK) Oder n ach der na.ionalen Kla»HIKaUon und derlPK 
B. RECHERCHIERTE GEBIETE 



Rechercmerter Mindestprutstorl (Klassilikationssystem und Klassitikationssymbote ) 

IPK 6 B32B B65D 



Recherchierte aber nicht zum 



Mindastprulslo.tgehorende VerotlenUichungen. sows,, d.eseun.er die recherch.erten Get>,e.e tailen 



Wahrend der in.erna.ionaien Recherche konsu-ie rle elektronicche Da.enhanK < N ame der Da.enbank und ev,,. ver^ende.e Suchbegnt.e, 



C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



Kategorie 



Bezeichnung der Veroftentlichung. soweit erlorderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile 



DATABASE WPI 

Section Ch, Week 7614 

Derwent Publications Ltd., London, GB; 

Class A18, AN 76-25055X 

XP002052914 

& JP 51 019 079 A (SUMITOMO BAKELITE CO) 
16.Februar 1976 
siehe Zusammenf assung 

DE 74 41 421 U (EBERT KG) 10. April 1975 
siehe Anspriiche 1,2; Abbildung 3 

DE 91 11 671 U (EBERT F0LIEN AG) 
14. November 1991 

siehe Seite 8, Absatz 2; Anspruche 

_/__ 



Betr. Anspruch Nr. 



1,5 
1,5 



0 



Weitere VerotlenUichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu 
entnehmen 



Siehe Anhang Patentfamilie 



Spatere Verolfentiichung. die nach dem internationalen A nme tdedatum 



' Besondere Kategonen von angegebenen VerotlenUichungen 
"A" Veroffentlichung, die den allgememen Stand der Techn.k deliniert, 

aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen »st 
"E" alleres Dokument, das jedoch erst am Oder nach dem internationalen 

Anmeldedatum veroflentlicht worden ist 
-L" Verolfentiichung die geeignet ist. einen Priohtatsanspruch zweifelhart er- 

fnd=S 

soil Oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie 



bDaiere veroneniiivuuny. uic — .- — - 

Oder dem Pnoritatsdatum veroflentlicht worden ist und ™tder 
Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verstandnis des der - 
Erf indung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundehegenden 
Theorie angegeben ist 
•■X" Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die ^anspruchte Erf.ndung 
kann ailein aufgrund dieser Veroffentlichung nicht als neu oder aut 
erf inderischer Tatigkeit beruhend betrachtet werden 



ausgefuhrl) 

"O" Veroffentlichung, die sich aut eine mundliche Of enbarung, 

eine Bpnutzung, eine Ausstellung oder andere MaBnahmen bezieht 



veronem ncnung von utf&uMuci c. «-»=w^— — - r- 
kann nicht als auf erf inderischer Tatigke.t beruhend betrachtet 
werden, wenn die Verorfentlichung m.temer oder mehreren anderen 
Ver6rfentlichungen dieser Kategone in Verbmdung gebracht w.rd und 
diese Verbindung fur einen Fachmann naheliegend ist 



Jem beanspruchten Pnoritatsdatum veroflentlicht worden ist 

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche 

22.Januar 1998 


Absendedatum des internationalen Recherchenberichts J 

09/02/1998 | 


Name und Postanschnfl der Internationalen Recherchenbehorde 
Europaisches Patentamt. P.B. 5818 Patentlaan2 
NL - 2280 HV Rijswijk 
Tel. (+31-70) 340-2040. Tx. 31 651 epo nl, 
Fax: (+31-70) 340-3016 


Bevollmachtigter Bediensteter 

De Jonge, S 



Formblan PCT/lSA/21 0 (Mart 2) (Juli 1992) 



Seite 1 von 2 



BNSDOCID: <WO„ 



_&822281A1_I_> 



INTERN ATTON ALER RECHERCHENBERICHT 



C(Forlsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEH ENE UNTERLAGEN 



Inte 1 onales Aktenzeichen 

PCT/AT 97/00248 



Kategone 



Bezeichnung aer Verotlemfchung, sowei, ertorderlich un.er A ngabe d 6 r in Be.rach. kommenden Telle 



GB 993 981 A (WILLIAM ROBERT BROWN) 2.0uni 
1965 

siehe Anspruch 1; Abbi Idungen 

DE 36 11 341 A (HOECHST AG) 8.0ktober 1987 
siehe Anspriiche; Beispiel 2 

EP 0 627 305 A (HOECHST AG) 7.Dezember 
1994 • " ' . 

siehe Anspruche 1,7,9,12 



Belr. Anspruch Nr. 



1,5 

■1,5 
1,5 



Formblan PCT7ISA/210 (Fortsecung von bHan (Juh 1992) 
NSDOCID: <WO 9822281A 1 _l_> 



Seite 2 von 2 



INTERN Al ION > 



ETtlfiaStCSHT - 

Angaben zu Ver6Mentlichu..*«*n. die zur selben Patenttamilie gehoren 



Intei >naies Aktenzeichen 

PCT/AT 97/00248 







lm Recherchenbericht 
angefuhrtes Patentdokument 


Datum der 
Veroflentlichung 


Mitglied(er) der 
Patenttamilie 


Datum der f 
Veroffentlichung j 



DE 7441421 



U 10-04-75 KEINE 



OF 


9111671 


U 


14-11-91 


KEINE 




GR 


993981 


A 




KEINE 





DE 3611341 A 



08-10-87 



AU 593630 B 

AU 7109487 A 

DE 3780207 A 

EP 0244614 A 

JP 2557874 B 

JP 62271856 A 

US 4842187 A 

ZA 8702297 A 



08-10-87 
13-08-92 
11-11-87 
27-11-96 

26- 11-87 

27- 06-89 
22-09-87 



EP 0627305 A 



07-12-94 



DE 4318031 A 

CA 2124273 A 

US 5560948 A 

ZA 9403734 A 



01-12-94 
30-11-94 

01- 10-96 

02- 02-95 



Formblan PCT/ISA/21 0 < Anhang PalenrtamilieX Juli 1992) 
BNSDOCID: <WO 9822281A1 J_> 



THIS PAGE BLANK oispto) 



